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Farbstoflmischnngen mm Farben von CeHutoseacetat-und/oder- 
Polyurethanfasermaterialien 

Die vorUegende Erfindung betnffi Mischungen von Farbstoffen, ihre Herstellung uod 
ihre Verwendung zum Farben oder Bedrudken von Celluloseacetat und/oder 



Farbstoffe und Farbstoffrrdschungen znm Farben von halbsynthetischen oder 
synthetischen hydrophoben Celluloseacetat enthaltenden Fasennaterialien wie z B 
10 Cellulose 2% -Acetat und CeUulosetriacetat. sind bekannt. Es hat sich jedoch gezeigt 
dass diese Farbstoffe oder deren Gemische den hSchsien Anspruchen, insbesondere im 
Bezug auf die Reproduzierbarlceit, Empfindlichkeit gegeri die Farbebadteinperatur. oder 
d,e Eignung fur spezifische Farbeverrahren, insbesondere bei der Verwendung einer 
Jigger- oder Jetlarbeappanuur, nicht tanner vollauf geniigen. Auch Ziehen Fabstoffe die 
Polyester gut farben, oft nicht gut auf Cellulose 2V 2 - Acetat- oder CeUuloseiriacetat- 
oder Polyurethanfesern auf. Bei Mischungen von Polyester- mitPolyurethanfesen. 
zeigendie ublichen Farbstoffe, die flir Polyester eingesetzt werden, eine sehr starke 
Affinitat zu Folyurethairfasern, was die Acetatfaser dann nicht anfarbt Farbstoffe, die 
bei den Temperaturbereichen, in der diese Fasennischung gefSrbt werden, eine hohe 
20 Affinitat zurPolyesterfaser haben ftlhren ebenfalls zu einem unvorteilhaften Warenbild 
Dadurch werden Polyester - CeUuloseacetatfasergemische und/oder Polyester - 
Polyure^arrfasergirruscheCMischtextilier,) nicht oder nicht gut farbbar. ZusSUzlich 
zeigen gewisse fttr Acetatfasern geeignete farbstoffe eine grosse 
Temperaturernpfindlichkeit, sodass bei nicht gleichmassiger Temperaturverteilung in 
25 der Hrbeflotte ebenfaUs ein schlechtes Warenbild bzw. Farbtiefe eutsteht Es besteht 
daher Bedarf nach neuen Farbstoffen oder Farbstoffrrdschungen, welche diese Nachtefle 
nicht zeigen und trotzdem zu Farbungen mit dem selben Farbswert z.B. nach dem 
CIELAB System bei gleichen oder besseren Echtheiten fiihren. 



30 



Bs wurde nun dberraschenderweise getunden, dass die erfindungsgemassen Mischungen 
die oben angegebenen Kriterien weitgehend erfiillen, wahrend die Eigenschaften der 
emzelnen Farbstoffe diese Kriterien nicht odernurungenflgenderruUen 



ijase zvvtK^tvji* 



2 



Gegenstand der vorliegenden Brfindung ist soinit eine Farbstof&iischung euthaltend 
mindestens zwei Farbstoffe der Formeln 



Ri Wasserstoff, Halogen, Nitro oder Cyano 
Ra Wasserstoff, Halogen, Nitro oder Cyano 
R3 Wasserstoff, Halogen, Ci-C 4 -Alkoxy oder Ci~C 4 -AIkyl 
10 R4 Wasserstoff, Cj-C^Alkyl 

Rs Wasserstoff, unsubstituiertes Oder durch Hydroxy, Cyano, Ci-C 4 -Alky!carbonyloxy, 
substituiertes Ci-G*-Alkyl oder Ci-CU-Alkenyl 

R* unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Cyano, Ci-C 4 ~Alkylcaxbonyloxy > C1-C4- 
Alkoxycarbonyl substituiertes Ci-GrAlkyl oder Q-CVAlkenyl, 
15 R 7 Nitro, Ci-C 4 -Alkoxy oder der Rest -SOaCH 3 
Rg Wasserstoff oder Cz-A-Alkyl, 
R9 Wasserstoff oder C r C 4 -Alkyl, 

Rio unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder Cyano substituiertes C r C 4 -AUcyl, 
Ri j unsubstituiertes oder durch den Rest -O-COR12 substituiertes C r C 4 -AlkyI, worm 
20 Ri 2 Ci-GrAIkyl, 
bedeuten. 

Bevorzugte Farbstoffhuschung enthaltend mindestens zwei Farbstoffe der Formeln (I) 
und (IT) wobei R4 Ci-d-Alkyl und R 7 Nitro bedeuteten, 

25 




und 




wobei 




M. bevo^n Fa^Wsetaegea bestehea aas bis 2U 60% eincs Fabatoffee geato 
derFonnelWbezogenaufdieSoiame der Farbaoffe (Dead (2). Beeoadera " 

beVOm,Ste ° Fa * St ° 8Wschun « e " be ^" «» K. zo 50% .be. Fabs.offes gemasa der 
Formal (1) bezogeo auf die Samme der Farbatoffe (1) aod (2). li, gaa* gesoIlders 
5 bevocugten Farbatrffmisctangea tot das Verhatato zwfccbea (1) uod (2) 0.9 bis J I zu 
« •> 2.2, .too rand 1:2. der Antefl » (2) fa™ ^ ^ ^ 

Fartafoffe (1) und (2) betragen. in bevoizogtea Fallen hi, m 95® bezogen auf dla 
Summe der Farbstoffe (1) und (2). 

10 Besonders bevorzugt si«d Mischungen enthaltend mindestens zwei Farbstoffe der 
Formeln 
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20 




NO, 



Die 



weitere Dispersionsfarbstoffe, 
die zum Nuancieren der Farbstoffinischung dienen, in einer Menge von bis *u 5 Gew - 
% enthalten. Diese "Nuancierferbstoffe" konnen durch iibliches Vennischen 
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Die erfindungsgemassen Farbstoffnuschungen kitanen weitere Dispersionsfarbstoffe 
auch in dner Menge von mehr als 5 Gew.-% enthalten, Auch diese 
Farbstoffmischungen konnen durch ubBches Vennischen hergestellt werden. sod** 
aach tiefblaue, braune und schwarze Farbungen auf z*. unter anderem Polyester- 
und/oder Celluloseacetat- und/oder Porynrethanfesei^aterialien hergesteHt werden 



k6nnen. 
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Tiefblaue, bramie und schwaize FSrbungen die z.B. unter anderem auf Polyester- 
und/oder auf Celluloseacetat- und/oderPolyurethanfasermaterialien und 
Fasennaterialien die au$ Mischungen von Polyester- und/oder auf Celluloseacetat- 
5 und/oder Polyurethanfasermaterialien bestehen konnen anfarben, kdnnen ohne weiteres 
roit den oben genannteu Farbstofftnischungen enthaltend mindestens zwei Farbstofife 
der Formeln (1) und (2) bzw. derFormeln (V) und f2') bzw.Fonneln (1") und (2") 
zusammen mit Dispe^ionsferbstoffenmischungen, die au$ gelben, roten und/oder 
orangen Dispersionsfarbstoffen bestehen, erhalten werden. 



Als orange, gelbe oder rote Komponente kann jeder orange, gelbe oder rote 
Dispersionsfarbstoff verwendet werden, so er mit der obigen Mischung kompatibel ist 

Bin weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Mischung die wenigstens einen Fabstoff 
15 der Formel (1), wenigstens einen Farbstoff (2) und wenigstens einen der folgenden 
Fabstoffe enthait: 



worin 

20 R13 Ci-Cj-Alkyl, R w Cr-Q-AScyl und Halogen die Halogenatome bedeuten t 



10 





wobei die Ringe A und B weitersubstituiert werden kBnnen, 
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R. " ' x 



worin 

R.5 Q-CVAUcyl ist und die Ring* CundD weitersubstituierte 



werden kflnnen, 



rf <-- 



worm 



fc. unsubstituicrtes oder durch Hydroxy oder Cyano substituiertes Q-Q-AIkyl R„ 
unsubstituiertes oder durcb den Rest -0_rn» ■ ^ ' 17 

r n ah. , « "O^OR 18 subsatuiertes C-Q-Alkyl, worin R 18 



R 19\ /=\ 

worin 



INAICOR23 siud, worm R^CrQ-Alkyl ist, 




worin R 2 4 Halogen ist, 




worin 

Ras Cyauo, Nitro oder Halogen, R 2 g Halogen, R^y unsubstituiertes oder durch Hydroxy 
substituiertes Ci-CVAlkyl und R 2 s unsubstituiertes oder durch Hydroxy substituiertes 
Ci-Cj-Alkyl sifld und der Naphthylring E weitersubstituiert werden kann, 
10 und/oder 




worin 

R2$ C r C 4 -Alkyl oder der Rest NHCOR I7 sind, worin R n Q-(VAlkyl ist, Rz7 Q-C4- 
15 Alkyl oder Ci-C^Alkylcarbonyloxy-d-CU-Alkyl und R28 Ci-d-Alkyl oder C1-C4.- 
Alkylcarbonyloxy-Ci-C4- Alkyl sind, 

Ci-Gr Alkyl als solches und als Rest in Ci-Ci-Alkylcarbonylamino oder C1-C4- 
Alkylcarbonyloxy, ist Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, n = Butyl, Isobutyl, sec-Butyl 
20 oder tert-Butyl. 

Ci-Q-Alkoxy als solches oder als Rest in Ci-CVAlkoxycarbonyl ist z. B. Methoxy, 
Ethoxy Propoxy oder Butoxy. 



Rt, R3, R25 und R 26 als Halogen sind z. B. Brom Oder vorzugsweise Chlor. 
R2 und R24 als Halogen sind z. B. Gblor oder vorzugsweise Brom. 
Halogen in der Formel (3) ist z. B. Biom oder vorzugsweise Chlor. 
5 Rs, Rs und R 16 als C-GrAikyl sind Propyl oder Isopropyl und insbesondei* Ethyl. 
Ria, Ris, Rj8, K22, R23, R* R31 und R 33 als Ci-CU-Alkyl sind vorzugsweise Ethyl und 
insbesondere Methyl. 

R14, Rw, Rai, Rin R30 und Ras als d-CU-Alkyl sind vorzugsweise Methyl und 
insbesondere Ethyl. 

0 R19, R20, R». und Ra als C-Q-Alkyl sind vorzugsweise Ethyl und insbesondere 
Propyl. 

R30 und R 31 sind vorzugsweise Ci-CU-ABcyl 

Rae 1st vorzugsweise Nitto oder der Rest -SQ2CH3. 



Die C,-C 4 -Alkylieste sind mit den vordeihand genannten Substituenten in der Regal 1- 
odrr 2-fach substituiert. 

Die Ringe A bis E konnen unabhangig voneinander z. B. durch Q-Gi-Alkyl, Q-C4- 
Alkoxy, Halogen, Nitro, Cyano oder Acylamlno substituiert werden. 

Bevorzugte Mischungen sind Misehung die wenigstens einen Fabstoff der Formel (1). 
wenigstens einen Farbstoff (2) und wenigstens einen der folgenden Fabstoffe enthait: ' 
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wobei R' 13 C 2 bis C 4 Alkyl bedeutet 
Die Herstellung der obeo erwahnten Farbstoffe ist bekannt. 

5 Die erfindungsgemassen Farbstofmiischungen konnen als Farbstoffe zum Farben and 
Bedrucken von halbsynwetischen hydrophoben, CeUuloseacetat und/oder 
Polyurethanfasern enthaltenden Fasennaterialien, vor allem TextOmateriaUen, 
verweudet werden. Texulinaterialien aus Mlschgeweben, die halbsynmetischen 
hydrophoben, CeUuloseacetat und/oder Polyurethan entnaltenden Texttmaterialien and 
z. B. Viskose oder Polyamid und/oder Spandex oder Lycra (regishierte Marke von Du 
Pont) entfaalien,kdimenebenfefe 
FarbstofTmischungen gefarbt oder bedtuckt werden. 



Als halbsynthetische hydrophobe, CeUuloseacetat enthaltende TextUmaterialien 
konunen vor aUem Cellulose 21/2 -Acetatund Cellulosetriacetat und Polyester in Frage. 



len 



Die Applikation der erfoidungsgemassen Verbindungen auf die Textilmateriafc 
erfolgt nach bekannten Farbeverfahren. Beispielsweise farbt man CelluIose-27 2 ^acetat 
vorzugsweise zwischen ungefShr 65 bl S 95"C und Cellulosetriacetat bei Temperaturen 
20 zwischen 65 und 130°C, insbesondere zwischen 90 und 125'C. 

Die erfindungsgemassen Farbstof&nischungen farben im Farbebad gleichzeitig 
anwesende Wolle und BaumwoUe nicht oder nur wenig an (sent gute Reserve), so dass 
sie auch gut zum Farben von Celluloseacetat/Wolle- und CeUuIoseacetat/Cellulose- 
25 Oder Polyestei/Polyurethan _ Mischgeweben verwendet werden konnen. 



Die erfindungsgemassen FarbstofTmischungen eignen sich zum Farben nach dem 
Thermosol-Verfahren, im Ausziehverfahren, Pad-Steam-, Pad-Roll^ und Pad- 
Jigverfahren und fur Dnickverfahren. 




Das genannte Textilmaterial kann dabei in den verschiedenen Verarbeitungsformen 
vorliegen, wie z. B. als Faser, Faden oder Vlies, als Gewebe Oder Gewirke. 

5 Es ist vorteilhaft, die erfiodungsgemassen Farbstoffmischungen vor ihrer Verwendung 
in eine Farbstofffonnulierung zu iiberfUhren. Hierzu wird die Farbstoflmischung 
vermahlen, so dass ihre Teilchengrosse Im Mittel zwischen OA und 10 MiVron befcrSgt. 
Das Vermahlen kann zweckmassigerweise in Gegenwart von Dispergiermitteln 
erfolgen. Beispielsweise wird die getrocknete Farbstof&nischung mit einem cder 

10 mehreren Dispergiermitteln gemahlen oder in Pastenfoim mit einem oder mehreren 
Dispergiennitteln geknetet und hierauf im Vakuura oder dutch Zerstauben getrocknet. 
Mit den so erhaltenen Formulierungen kann man nach Zugabe von Wasser Druckpasten 
und Farbebader herstellen. Als Dispergiermittel kommen die beim Fftrben mit 
Dispersionsfarbstoffen allgemein gebranchlichen Dispergatoren in Frage. Es sind z. B. 

15 solche, die in der EP-A-0 280 654 (Seite 5, Zeilen 40 bis 56) als Dispergiermittel 

genannt sind. Dies kann besipielsweise das Natiiumsalz eines Ligninsulfonats oder das 
Natriumsalz eines weiteren Idgninsulfonaies, das aus der Reaktion von Lignin mit 
Dinatriumsulfit und Formaldehyd staxnmt, sein. 

20 Die Farbstoffe kdnnen aber auch einzeln wie oben beschrieben fonnuliert und dann in 
einem einfachen Mi schvorgang in die entsprechenden Farbstoffformulierungen 
tlbergefuhrt werden. 

Die Menge des oder der Dispergiermitteln in der FarbstofEformulierang kann zwischen 
25 0 und 75 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Farbstoffformulierung, betragen. 

Die Menge der Farbstoffinischungen in der F3rbeflotte richtet sich nach der 
gewiinschten Farbnuance; im allgemeinen haben sich Mengen von 0,01 bis 15, 
insbesondere 0 t 02 bis 10, vor allem 0,1 bis 5 Gewichtsprozent, bezogen auf das 
30 Gewicht des zu ferbenden Fasermateriales, bewahrt. 



Die Farbeflotten kOnnen auch weitere Zusatze, wie z. B. Farbereihilfsmittel, Netzmitcel 
und EntschSumer enthalten. 
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20 



25 
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Die Rirbeflotten konnen oesweiteren Minenusaurea, wie z. B. SchwefelsSure Oder 
Phosphorsaure, oder insbesondere organisclie Sauren, wie z. B. Ameisensaure oder 
Essigsaureund/oderSalze, wie Ammoniumacetot oder Natriumsulfat enthalten. Die 
Sauren dienen vor alien, d^EinsteBtingdespH^Wertes'derFarbeflotten, der 
vorzugsweise zwischen 4 und 7 liegt. 

Beim Bedrucken wird man die ublichen Verdickungsmittel verwenden, z. B. 
modifizierte oder nichtmodifizierte natiirliche Produkte, beispielsweise Alginate, 
British-Gummi, Gummi arabicum, Kristallgummi, Johannisbrotkemmehl, Tragant, 
CarboxymethylceUulose, Hydroxye%lcellulose, Starke oder synthetiache Produkte, 
beispielsweise Polyacrylamide. Polyacry tsaure oder deren Copolymer oder 
Polyvinylalkohole. 

Die erfindungsgemassen FaAstoffinischungen verleihen den genannten Materialien, 
allem dem Cellulose 2% -Acetat und CeJlulosetriacetat, egale Farbtone von sehr guten 
Gebrauchsechtheiten, wie vor allera guter lichtechtheit, Thennofixier-, Pussier-, Chlor 
und Nassechtheit wie Wasser^, Schweiss- und Waschechtheit- die Ausf&rbungen sind 
femer gekennzeichnet durch sehr gute Rdbechtheit Besonders hervorzuheben ist die 
gute Farbausbeute und der gute Aufbau der erfindungsgemassen Farbstoffinischungen. 



vor 



Die erfindungsgemassen Farbstoffauschungen konnen auch gut verwendet werden 
HersteUung von Mischnuancen zusawmen mit anderen Farbstoffen. 



zur 



Ausserdem eignen sich die erfindungsgemassen Farbstoffhuschuogen auch gut zxxm 
Farben von hydtophobem Textilmaterial aus Uberkritischem CCfe. 



Die vorstehend geuannte Verwendung der erfindungsgemassen Farbstoffimschungen 
SteUt ebenso einen Gegenstand der vorliegenden Erfindung dar wie ein Verfahxen zum 
30 Farben oder Bedrucken von halbsynthetischem bydrophobem CeUuloseacetet und/oder 
Polyurethan enthaltendem Fasennaterial, insbesondere Textilmaterial aus Cellulose 
21/2 -Acetat, CeMosetriacetat und Polyestei^olyurethan, das darin besteht, die 
erfindungsgemasse Farbstofftniscbung auf das geuannte Material aufzubringen oder sie 




in dieses einzuarbeiten. Weitere Substrate, die (torch das erfindungsgemasse Verfahren 
behandelt werden konnen, sowie bevorzugte Veifahrensbedingungen sind vorstehend 
bei der naneren Erlauterung der Verwendung der erfindungsgemassen 
FarbstofEmiscbungen ai findeo. Fiir die erfindungsgeniass verwendeten 
5 FarbstofBmischungen gelten dabei die vorderband ftir die Faibstoffe und 
Farbstofrmischungen angegebenen Definitionea und Bevorzugungen. 

Einen weiterer Gegenstand der Erfindimg stellt das durch das genannte Verfahren 
gef&bte bzw. bedruckte halbsynthetische, Celluloseacetat enthaltende hydrophobe 
10 Fasermaterial, vorzugsweise Textihnaterial aus Cellulose 21/2 -Acetat, 

Cellulosetriacetat und Polyester/Polyurethan, dar. Die nachfolgenden Beispiele dienen 
der Veranschaulichung der Erfindung. 

15 Beispiel 1 

Eine Mischung aus den Fabstoffen (1*) und (T) bestehend aus 12,5 Teilen des 
farbstoffes (1*) und 26,25 teilen des Farbstoffes (2') (der Rest (auf 100 Teile) besteht 
aus einem handelstlblicben Dispergator) wurde verwendet zum Farben von Cellulose 
20 2 l / 2 -Acetat in einem Farbebad, welches eine Temperaturverteilung von 90 bis 1 10°C 
hatte. nachdem das Cellulose 2V 2 -Acetat-Textilsttlck nach der Oblichen Methbde 
gereinigt wurde, konnte eine brilliant blaues Cellulose 2'/ 2 -Acetatgewebe erhalten 
werden, das gute Schweissechtheit und gute licheehtheiten besaass und egal gef&rbt 
war. 

25 

Beispiel2 

Der Versuch wurde wiederholt gemass Beispiel 1, wobe aber im ganzen Farbebad die 
temperatur auf 100°C gehahen wurde. Das Resultat war gleichwertig wie im Besipiel 1. 

30 



Beispiel 3 
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Cellulose 2 , / 2 -Acetatgewebe wurde in eioemPfirbebad unter den Ublichen bedingungen 
ait folgender Farbstof&nischung gefSrbi: 4,5 telle vom farbstoff (1% 18 telle vom 
Fabstoff (2*), 3 Tefle vom folgenden Farbstoff: 



CN 

und 22 Teile von folgendem Farbstoff: 




d 

(der Rest (auf 100 Teile) besteht aus einem handelsttbhchen Dispergator) 

Nach der tibliche reinigung erhieltm man einen tiefschwarz egal gefarbtes Gewebe mil 

guten Echtheiten 




Ansprttche 

1. Farbstoffmischung enthaltend mindestens zwei Farbstoffe der Formeln 



5 und 




(D 



wobei 

R» Wasserstoff, Halogen, Nitro oder Cyano 
R 2 Wasserstoff, Halogen, Nitro Oder Cyano 
10 R3 Wasserstoff", Halogen, d-Ct- Alkoxy oder Q-Q-Alkyl 
R» Wasserstoff, Ci-C 4 -AIkyl 

R5 Wasserstoff, unsubstituiertes oderdurch Hydros, Cyano, Ci-CU-AIkylcarbonyloxy, 
substituiertes Ci-CVAlkyl oder d-Gj-Alkenyl 

Rfi unsubstituiertes oder durch Hydroxy, Cyano, Ci-Ct-Alkylcarbonyloxy, C1-C4- 
15 Alkoxycarbonyl substituiertes Ci-G»-AIkyl oder Ci-O-Alkenyl, 
R7 Nitro, Ci-Q-Alkoxy oder der Rest -SO2CH3 
Rs Wasserstoff oder Cj-Ci-Alkyl, 
R9 Wasserstoff oder Ci-Gj-Alkyl, 

Rio unsubstituiertes oder durch Hydroxy oder Cyano substituiertes Ci-Q-Alkyl, 
20 Rn unsubstituiertes oder durch den Rest -O-COR12 substituiertes Ci-C 4 -Alkyl, worm 
R12 Ci-CVAlkyl, 
bedeuten. 

2. Farbstoffmischungen gemass Anspruch 1 dadurch charakterisiert, dass sie aus bis 
25 zu 60% eines Fabstoffes gemass der Fonnel (1) bezogen auf die Summe der Farbstoffe 
(1) uud (2) bestehen. 
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3. Farbstoffmischung geraass Anspruch 1 dadurch charakterisiert, dass sie 
wenigstens einen weiteren der folgenden Fabstoffe enthat: 

NC y/», a 



5 

worin 



Ri 3 Q-Q-Alkyl, R M Ci-C 4 -Alkyl und Halogen die Halogenatome bedeuten, 



o 2 r/ 

10 wobei die Ringe A und B weitersubstituiert werden kbnnen, 




■ 1S * ■ 



WOrin 

15 R,s Ci-CVAlkyl ist und die Ringe C und D weitersubstituierte werden kOnn, 



en, 




17 



worin 



R W unsubsrinueites Oder dutch Hydroxy oder Cyano substituiertes CrC 4 -Alkyl, R 17 
20 unsubsutuierte* oder durch den Rest -(*COR 18 substituiertes C^Alkyl, worin R 18 
Q-Q-Alkyl, R 32 Nitro, d^-AIkoxy oder der Rest -S0 2 CH 3 und R 33 Wasserstoff oder 
Crd-AJkyl sind, 



case £uuzdiui<t 
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(7) 



'22 



worin 



Ri» Ci-Gt-Alkyl, R 20 Ci-Q-Alkyl, R, s Ci-Q-Alkyl und R 22 Ci-Q-Alkyl oder der Rest 
5 NHCOR23 sind, worin R» C1 -C*-Alkyl ist. 



NH 2 O 


OH 






OH 0 


T 1 




(6) 


OH O 


NH a 






NHg O 


6 

OH 




(9) 


NH a O 


NH 2 








tx 




(10) 



'84 



)H 



1 0 worin R24 Halogen 1st, 




wonn 



<1D 



R25 Cyano, Nitro oder Halogen, R26 Halogen, R 27 unsubstituiertes oder durch Hydroxy 
15 substituiertes Ci-Q-Alkyl und R 28 unsubstituiertes oder durch Hydroxy substituiertes 
Ci-C4-Alkyl sind und der Naphthylring E weitersubstftuiert werden kann, 
und/oder 



Case 2UU2CH014 
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so 



(12) 



worin 



R26 Ci-Q-Alkyl Oder der Rest NHCOR n sind, worin Rn Ci-C 4 -Alkyl ist, R 27 C1-C4- 
* Alky! oder Ci-C4-AlkylcarbonyIoxy-Ci-C4-Alkyl und R28 Ci-C 4 -Alkyl Oder C1-C4- 
5 Alkylcarbonyloxy-Ci-Q- Alkyl sind. 

4. Farbstoffhrischungen gemass Ajospruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass die 
mindestens zwei Farbstoffe der Fonneln (1) und (2) die Foimeln (l 1 ) und (2 1 ) haben: 



5. Verwendung von Farstoffmischungen gemass Anspruch 1 zum Farben von 
Cellulose 2 V2-Acetat- und oder Polyurethanfaseigebilden. 




10 




15 6- FasergebUde ge&rbt mit einer Farbstofifmischung gemass Anspruch 1. 



18 



Farbstoffirischung enthaltend raindestens zwei Farbstoffe der Fonneln 



0) 




und 



(?) 



wobei die Substituenten die in den Anspriichen aufgefiihrten Bedeutungen haben. Diese 
nrischungeii eignen sich zum Farben oder Bedrucken von Celluloseacetat und/oder 
Polyurethan enthaltenden Fasermaterialien 
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